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L' invention concerne la coulee d'un liqiiide a tres haute temperatu- 
re, en parti cuHer d'un metal liquids. En se referent a la coupe de la figure 1, 
une busette (l) est un conduit refractaire p3^ce au fond d*un recipient (2), par 
exemple une packe de coiilee, par lequel le metal en fusion (5) s'ecoule de ce pre— 
5 nler recipient dans un deuzikne recipient (4), par exemple canal , bassin de reparti- 
tion ou ffloule. 

De fagon usuelle une busette est ime piece en refractaire resistant, 
ayant de hautes qualites mecaniques et thexmiques. Son extremite inferieure d^borde 
plus ou ffloins sous le fond du recipient superxeur et est eventuellenent prolong^e 
10 par une tubulure fixee h la busette mtoe ou au fond du recipient superieur. 

L* invention se rapporte a un mode de realisation particulierement 
avantageuz des prolon^ateurs de busettes. 

Selon 1 'invention, le tube prolongateur fixe a 1* extremite inferieu- 
re de la busette est caracterise en ce qu*il est en mateziau a base de fibres mine- 
15 rales refractaixes, en une ou plusieurs couches. Selon la nature du liquide^ la t^o- 
pexatuxe, 1' atmosphere ambiante, on preferera des fibres de silice, d^alumine, de 
zircone^ d*o:Q^des refractaixes, de kaolin ou de carbone, ou toute autre fil^re dont 
la nature pezmet I'emploi poixr la coulee du metal considere. 

Bans ce materiau f ibreux on trouve essentiellement plus de 40 en 
20 poids de fibres refractaixes, le reste etant constitue de liants organlques^ de 
liants minerauxy de charges minexales, d' agents raidisseurs« 

Le tube de 1* invention peut §tre prefbzme par moulage ou par une 
technique derivee de la technique papetiere qui peimet d'obtenir des articles fi- 
breux de foime de haute density. Comme un tel mateziau se decoupe aisement, il suf— 
25 fit de stocker des tubes de diametree standardises et d'en decouper la longueur de— 
sir^e pour la fixer a 1* extremite de la busette. 

Un autre mode de realisation particulierement avantageux consiste a 
f oxxner le tube en enxoulant un morceau de papier, de carton ou de f eutre en fibres 
refractaixes. On peut ^videmment mettre plusieurs couches de ce mat^ziaUy si besoin 

30 est. Gette mise en forme a la demande est facilitee lorsqu*on humidifie le produit 
plat utilise pour le ramollir. La figure 2 represents une busette usuelle. Les fi- 
gures 3 et 4 representent une feuille de papier de fibres ceramiques a plat, puis 
enroulee pour former le prolongateur. Ce prolongateur peut etre serre sur la buset- 
te par des colliers. Les plis peuvent aussi ^tre colles par un liant mineral de fa— 

35 Qon qu'ix foime un tube. La figure 5 represents la busette sur laquelle est emboite 
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le prolongateur en papier enroule de la figure 4. 

Les prolongateurs en nateriau fibreux confoimes a 1' invention sont 
particulierement resistants aux chocs themiques. De plus ils encaiesent aisement, 
sans se casser, les chocs mecaniques. Ces qualites font que leur usage est tres fa- 
vorable a une exploitation economique. 

II est enfin avantageui pour les mgmes raisons de realiser egale- 
ment la busette elle-m§me en materiau a base de fibres minerales. 
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BEVENDICAOTIONS 



Prolongateur de busettes de coiilee pour produits llquldes a tres haute tempera- 
ture, caracteriae en ce qu*il est constitue en materiau a base de fibres nine- 
rales refractaires. 

Prolongateur selon la revendication caracterise en ce qu*il est realise par 
enroulement d'une feuiUe de featre ou de carton en fibres minerales refractai- 
res. 
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